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(57)AbstraGt: 

PURPOSE: To obtain a high photovoltage by forming a conductive layer on an oxide of a 

specific composition. 

CONSTITUTION: A conductive layer is formed on an oxide of a composition expressed by a z 
(PbO)-(1-z)(Cr1-yBy)203, wherein 0.3<z<0.995, 0<y<0.95 and B denotes at least one of W, 
Mn and Mo. A photovoltage is created If (z) in the above composition is within the range of 0.3 
-0.995 and the photovoltage shows the highest value if (z) is near 0.8. Also, if (y) is within the 
range less than 0.95, the photovoltage is created and it shows the highest value if (y) is within 
the range of 0.2-0.3. 
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